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@ MATERIAL! TEXTILE MULTICOUCHES UTILISABLE COMME ARMATURE DE RENFORCEMENT DE 
REVETEMENTS D'ETANCHEITE. 



Materiau textile multlcouches utilisable notamment 
comme armature de renforcement de revetements d'etan- 
chelte, constitue par un complexe cornportant une grille tex- 
tile noyee a Tinterieur d'une structure fibreuse constitute de 
nappes non tissees disposees de part et d'autre de ladite 
grille, lesdites nappes 6tant liees entre elles par enchevetre- 
ment des fibres des nappes entre elles, enchevetrement ob- 
tenu par Taction de jets de fluide (air ou eau), qui entralnent 
les fibres au travers de la grille et les repartissent de part et 
d'autre de cette derniere sans la deteriorer, les deux nappes 
etant constituees de fibres synthetiques. 
II se caracterise en ce que: 

- ia grille textile est une grille ci base de fils de verre ou 
de fils polyester, 

- les nappes fibreuses disposees de part et d'autre de 
cette grille sont a base de fibres de polyester, au moins Tune 
de ces nappes a haute resistance au feu et a la chaleur tel- 
les que fibres aramides. 
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MATERIAL TFXTTI MUTTICOfTCHFS UHUSABL E commf 
ARMATURF ME RENFORCf.mfivt nir REYEIEMEMI S 

D'CTANCHFTTF 

5 La presente invention concerne un nouveau type de material! constitue par 

un complexe textile multicouches realise a partir de nappes fibreuses non tissees, et 
qui est utilisable comme armature de renforcement de revetements d'etancheite 
constitute d'un support textile noye dans une composition de bitume. 

10 Dans la suite de la description, 1'invention sera decrite pour une telle 

application, mais il est evident que ceci n'est pas Iimitatif et qu'eventuellement un 
tel materiau pourrait etre utilise pour d'autres applications, par exemple comme 
support d'enduction ou armature de renforcement d'articles stratifies a base de 
resine. 

15 

Les chapes d'etancheite constituees d'une armature textile impregnee de 
bitume sont des articles bien connus et sont utilises dans de nombreux domaines, 
notamment dans rindustrie du batiment. 

20 Pour realiser de telles chapes, on a propose depuis fort longtemps d'utiliser 

comme armature des tissus a contexture lache, notamment a base de fils de verre 
(silionne). 

II a egalement ete envisage d'utiliser des feutres a base de fils de verre, de 
25 realiser des complexes non tisses/tissus et/ou d'associer des nappes a base de 
matieres textiles differentes, par exemple un non tisse polyester et un voile de 
fibres de verre. 

La realisation de tels complexes permet d'ameliorer notablement les 
30 caracteristiques mecaniques que confere 1' armature au materiau termine, 
notamment a ce qui a trait a la stabilite dimensionnelle et a la resistance au 
poinconnement tant statique que dynamique. 
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Par ailleurs, pour une telle application, il est de preference exige que !e 
renfbrt textile presente des caracteristiques non feu, c'est-a-dire qu'il doit presenter 
une tres grande resistance a la chaleur et aux flammes, et qu'il n'y ait pas 
5 propagation de ces dernieres s'il y est expose. 

Enfin, dans le cadre d'un renfort multicouches, il est imperatif d'avoir une 
tres bonne resistance au delaminage. 

10 Parmi les solutions proposees a ce jour, pour resoudre T ensemble de ces 

problemes, on peut citer celles faisant Tobjet des brevets FR 2 562 472 
(correspondant au brevet US 4 576 858) et EP-A-315 553 (correspondant au brevet 
US 5 047 276) au nom du Demandeur, qui permettent d'obtenir des complexes 
textiles multicouches dont Tune des faces (EP 315 553) ou les deux faces (FR 2 

15 562 472) peuvent etre constitutes de fibres ininflammables, telles que notamment 
des fibres de verre. 

L'un des inconvenients que presentent de tels complexes dans lesquels les 
caracteristiques non feu sont obtenues a partir de fibres de verre, resident dans le 
20 fait que la structure finale est d'un poids relativement eleve. Par ailleurs, ces 
materiaux ont une structure rigide et cassante, presentent une cohesion jugee 
parfois insuffisante et entraine la formation de poussieres. 

Or on a trouve, et c'est ce qui fait Tobjet de la presente invention, un 
25 nouveau type de materiau complexe particulierement adapte pour etre utilise 
comme armature de renforcement de revetements d'etancheite qui permet de 
resoudre ces problemes. 

D'une maniere generale, le materiau conforme a Tinvention est constitue 
30 par un complexe comportant une grille textile noyee a Tinterieur d'une structure 
fibreuse constituee de nappes non tissees disposees de part et d' autre de ladite 
grille, lesdites nappes etant liees entre elles par enchevetrement des fibres des 
nappes entre elles, enchevetrement obtenu par Taction de jets de fluide (air ou eau), 
qui entrainent les fibres au travers de la grille et les repartissent de part et d' autre 
35 de cette demiere sans la deteriorer, les deux nappes etant constitutes de fibres 
synthetiques. 
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Le materiau selon T invention se caracterise en ce que : 

- la grille textile est une grille a base de fils de verre ou de fils polyester ; 

- les nappes fibreuses disposees de part et d'autre de cette grille sont a base 
5 de fibres de polyester, au moins Tune de ces nappes comportant 20 a 40 

% de fibres selectionnees dans la famille des fibres a haute resistance au 
feu et a la chaleur telles que fibres aramides. 

De preference, le pourcentage de fibres resistantes au feu et a la chaleur est 
10 de l'ordre de 30 % par rapport au poids de la nappe dans laquelle elles sont 
introduites. 

S'il est evident que 1'utilisation de fibres resistantes au feu, c'est-a-dire de 
fibres qui ne fondent ni ne s'enflamment pas et qui, sous l'effet d'une flamme se 
15 pyrolysent avec carbonisation, pouvait permettre d'obtenir les caracteristiques non 
feu exigees pour les revetements d'etancheite bitumineux, en revanche, rien ne 
pouvait laisser supposer que 1'adjonction d'une faible quantite de telles fibres a 
l'interieur d'une structure ne presentant pas une telle caracteristique (nappes 
fibreuses en polyester), permettrait d'obtenir un tel resultat. 

20 

La fourchette donnee precedemment de 20 a 40 % du poids de Tune des 
nappes fibreuses entrant dans la constitution du complexe, correspond a un 
pourcentage global de 10 a 20 % du poids total des matieres fibreuses du 
complexe, et permet d'obtenir des caracteristiques souhaitees de resistance au feu. 

25 

En effet, il a ete constate qu'avec un pourcentage inferieur a 20 %, la 
resistance au feu n'etait pas parfaite et qu'un pourcentage superieur a 40 %, ne 
conduisait a aucune amelioration sensible. 

30 Par ailleurs, si la grille de renforcement peut etre realisee a partir de fils 

polyester, de preference on utilisera cependant une grille en fils de verre, c'est-a- 
dire dans un materiau ininflammable qui permet, dans Thypothese oil la structure 
fibreuse se trouve degradee sous Taction d'une flamme, d'eviter une degradation et 
une rupture totale de la structure. 

35 
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L'invention et les avantages qu'elle apporte sera cependant mieux comprise 
grace a F example de realisation donne ci-apres a litre indicatif et non limitatif. 

Exempifi 

5 On realise un materiau conforme a l'invention a partir des composants 

suivants : 

- pour la grille textile : 

. grille a base de fils de verre (silionne) comportant 4 fils en chaine 
et 2 en frames, par centimetre, chaque fil ayant un titre de 68 tex 
10 en chaine et de 136 tex en frame, 

. cette grille est une grille non tissee obtenue de maniere 
conventionnelle, les fils de chaine et de frame etant lies enfre eux 
par une colle du type PVC ignifiige a raison de 77 g/m2, 
• poids total au m2 (Sis + colle) : 145 grammes ; 
15 - pour la structure fibreuse : 

. une nappe non tissee a base de fibres de polyester obtenues par 

cardage - coupe 50 mm - titre 3 et 6 deniers, pesant 40 g/m2, 
. une seconde nappe egalement de 40 g/m2 obtenue par cardage 
constitute d'un melange de fibres de polyester - coupe 50 mm - 
20 titre 3 et 6 deniers, et de fibres aramides - coupe 50 mm - titre 2 

deniers ; cette nappe comporte 70 % de fibres polyester et 30 % de 
fibres aramides. 



L'association des constituants est realisee d'une maniere similaire aux 
25 enseignements de FEP-A-3 15 553, c'est-a-dire en interposant la grille a base de fils 
de verre enfre les deux nappes fibreuses et en amenant les nappes ainsi superposees 
a Finterieur d'une installation d'entrelasage par jets de fluide, les jets agissant au 
moins sur la face de la nappe fibreuse comportant les fibres ininflammables. 

30 De preference, on soumet cependant le complexe a un double enfrelasage 

par jets de fluide agissant successivement contre les deux faces externes fibreuses, 
puis on fait passer F ensemble dans un bain de colle permettant une impregnation 
de 20 g/m2, et qui apporte a la structure la rigidite souhaitee. 
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En sortie de V installation, on obtient un complexe dans lequel les differents 
constituants sont parfaitement lies entre eux, dont l'epaisseur est d'environ 0,6 mm 
et qui pese 245 g/m2. 

5 Un tel materiau est particulierement adapte pour etre utilise comme renfort 

d'une chape de bitume et presente une tres grande resistance au feu. En effet, si 
Ton soumet le produit a Taction d'une flamme, on constate qu'il y a une 
deterioration, sans production de flamme de la structure fibreuse, deterioration qui 
se produit uniquement dans la zone ou agit la flamme et ne se propage pas 
10 lateralement. 

Bien entendu, Tinvention n'est pas limitee a Texemple donne, mais elle en 
couvre toutes les variantes realisees dans le meme esprit. 
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REVEWDICATIQNS 

1/ Materiau textile multicouches utilisable notamment comme armature de 
5 renforcement de revetements d'etancheite, constitue par un complexe comportant 
une grille textile noyee a Tinterieur d'une structure fibreuse constitute de nappes 
non tissees disposees de part et d'autre de ladite grille, lesdites nappes etant liees 
entre elles par enchevetrement des fibres des nappes entre elles, enchevetrement 
obtenu par Taction de jets de fluide (air ou eau), qui entrainent les fibres au travers 
10 de la grille et les repartissent de part et d' autre de cette derniere sans la deteriorer, 
les deux nappes etant constitutes de fibres synthetiques, caracterise en ce que : 

- la grille textile est une grille a base de fils de verre ou de fils polyester ; 

- les nappes fibreuses disposees de part et d'autre de cette grille sont a base 
de fibres de polyester, au moins Tune de ces nappes comportant 20 a 

15 40% de fibres selectionnees dans la famille des fibres a haute resistance 

au feu et a la chaleur telles que fibres aramides. 

21 Materiau selon la revendication 1, caracterise en ce que les fibres 
resistantes au feu et a la chaleur sont des fibres aramides. 

20 
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